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Woven glass edge sealing - uses low viscosity adhesive to bond 
edge sections and prevents dispersal of glass particles from the cut 
edges for safe handling 
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Abrdgd 


The edge reinforcement, for a woven glass material, uses a fusible adhesive of a low viscosity such as 
modified polyimide or polystyrene. It is applied as a liq. through heat or with a solvent, to penetrate 
through the woven glass structure to the other side of it and wholly encapsulate the glass filaments and 
give an elastic bond between them. The edging Is then covered with a protective metal foil, metal 
powder or a dye. 

USE/ADVANTAGE - The woven glass material is for use in protective applications, such as for the 
prevention of fire in theatre and cinema auditoriums and the like. The edge sealing prevents glass 
particles and the like from dispersing from cut edges of the material, to give safe handling. 
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@ Randarmierung z.B. fur Glasgewebe 

@ Die Erfindung betrifft efne Randarmierung z. B. fur 
Glasgewebe. Die Armierung besteht aus einem SchmelzkJe- 
ber, 2. B. einem modiflzierten Polyamid oder Polystyrol von 
geringer VIskositat, der z. B. mittels ernes Losungsmittels 
ka!t Oder von einer Tragerfolle heig auf dem Streifen eines 
Glasgewebes aufgebracht ist, die Zwischenraume des Ge- 
webes bis zur anderen Seite ganz ausfullt, die Gewebefaden 
vollstandig umschlieSt und sie so elastisch mfteinander 
verbindet, daR ein Abbrechen von Glaspartikein an den 
Schnittstellen des Gewebes weitgehend unterbleibt. Der 
armierte Streifen 1st zweckm3Big - z, B. zum Schutz gegen 
ultraviolette Strahlung, aber auch aus dekorativen Grunden - 
durch eine auf dem Schmelzkleber test haftende Metallfolie, 
ein Metallpulver oder einen entsprechenden Farbauftrag 
abgedeckt. 
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Beschreibung 

Glasgewebe wird in untcrschiedUcher Ausfflhrung 
gefertigt und zu verschiedenen Zwecken eingesetzt Sei- 
ne Handhabung und seine Verarbeitung sind jedoch 
nicht selten deswegen schwierig, weil der Zuschnitt 
Glaspartikel freisetzt, die sich im ArbeitsprozeB unan- 
genehm bemerkbar machen und z.B. an den Augen 
Juckreize hervorrufen. 

DIese negative Eigenschaf t von Glasgewebe hat u. a. 
zur Folge, daB ihr EInsatzbereich erheblich einge- 
schrankter ist, als es vom Material her mdglich wSre. 
Dort wo z. B. aus FeuerschutzgrUnden, wie bei Vorhan- 
gen in Kino- und Theaters^Ien, auf Glasgewebe nicht 
verzichtet werden kann, ist das fttr diesen Zweck erfor- 
derliche Finish aufwendig und macht die Anwendung 
von Glasgewebe teuen 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Ab- 
brechen von Glaspartikeln an den Fadenenden des Ge- 
webes zu verhindem und mSglichst schon bei der Ferti- 
gung Oder im Zuschnitt vor Entstehen des Geweberan- 
des die betreffenden Stetlen so zu armieren, daB Glas- 
partikel nicht mehr oder nur noch in einer zu vemach- 
kssigenden Menge abbrechen kdnnen. 

Die gesteilte Aufgabe wird erfindungsgemaB nach 
Anspruch 1 dadurch geldst, daB die Randarmierung aus 
einem Schmelzkleber von geringer Viskosit^t, z. aus 
einem modifizierten Polyamid oder Poiystyrol, besteht, 
der verflQssigt mittels Hitze oder eines Ldsungsmittels 
auf dem Gewebe aufgebracht ist, die Zwischenraume 30 
des Gewebes bis zur anderen Seite durchdringt, die Ge- 
webefaden voUst^ndig umschlleBt und sie eiastisch mit- 
einander verbindet 

Damit die erfindungsgemaBe Armierung bei Warme- 
einwirkung nicht klebt und gegen Einwirkungen von 35 
auBen z. B. durch uttraviolette Strahlung besser ge- 
schQtzt ist, hat der armierte Gewebestreifen gemaB An* 
spruch 2 eine dQnne Auflage z. B. aus MetaUfolie, Me- 
tallpulver oder Farbe, die auch dekorativ vorteilhajFt ge- 
nutzt werden kann. Die erfindungsgemaBe Armierung 40 
eignet sich im ttbrigen nicht nur fur Glasgewebe, son- 
dern auch fiXr andere Materialien mit Partikelabsonde- 
rung an den Schnittstellen. 

Die Armierung erfolgt z. B. in der Weise, dafi der auf 
einer Trdgerfolie dtinn aufgetragene Schmelzkleber in 45 
der gewiinschten Schmalschnittbreite auf den zu armie- 
renden Streifen des Gewebes gelegt und dort helB ange- 
drOckt wird» so daB der Schmelzkleber aufgrund seiner 
niedrigen Viskositat die Zwischenraume des Gewebes 
bis zur anderen Seite ausfQUt, die Gewebefaden voU- so 
stSndig umschlieBt und sie eiastisch miteinander verbin- 
det Bin Kleben des Hotmelt auf der Unterlage wird 
dadurch verhindert, daB diese z. B, aus Papier rait Siii- 
konauflage besteht Zur Fertigstellung der Randarmie- 
rung werden nach Erkalten des Hotmelt lediglich die 55 
TrSgerfolie des Schmalschnitts und auf der anderen Sei- 
te die Unterlage abgezogen. 

Die dQnne Schutzauflage laBt sich auf dem Armie- 
rungsstreifen am einfachsten dadurch aufbringen, daB 
sie zugleich Tragerfolie des Hotmeh ist und nach Erkal- eo 
ten des Hotmelt nicht vom Gewebe abgezogen wird, 
sondern auf diesem verbleibt Auch ein Bestauben des 
Schmelzklebers z. B. mit Silberbronze oder das Auftra- 
gen einer dOnnen Farbschicht erfQllen den erstrebten 
Zweck* 65 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von ledig- 
lich eine Auspragung darstellenden Zeichnungen naher 
eriautert £s zeigen 
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Fig. 1 die armierte Randzone eines Glasgewebes im 

Schnitt, 

Fig. 2 ein GewebestQck mit dem erfindungsgemaS ar- 
mierten Streifen an einer vorgesehenen Zuschnittstelle 
5 und mit einer Abdeckungim Schnitt 

Fig. 3 das Stuck eines Glasgewebes mit erfindungsge- 
maB armiertem Rand in Draufsicht 

In den Figuren sind das Glasgewebe mit dem Bezugs- 
zeichen 1, die einzelnen Glasfaden mit 2» der Schmelz- 
10 kleber mit 3, die Abdeckschicht mit 4 und die vorgesehe- 
ne Zuschnittstelle mit 5 gekennzeichnet 

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind zu- 
nachst darin zu sehen, daB das erfindungsgemaB armier- 
te Glasgewebe umweltschonender und angenehmer 
15 transportiert und verarbeitet werden kann. AuBerdem 
iaBt sich der Anwendungsbereich von Glasgewebe 
Bberall dort ausdehnen, wo sein Einsatz wegen der ohne 
Randarmierung zwangsISufig frei werdenden Glasparti- 
kel bisher unterblieb. Beispiele fiir neue Anwendungs- 
20 gebiete bietet u. a. der Wohnberelch, Im Haus ist es z. B. 
das Fenster, wo erfmdungsgemaB armiertes Glasgewe- 
be wegen seiner Bestandigkeit gegen ultraviolette 
Strahten sehr gut als Rollotuch eingesetzt werden kann. 
Aber auch fur andere Einsatzbereiche eignet sich das 
25 erfindungsgemaB ausgerOstete Gewebe schon wegen 
es vergleichsweise gunstigen Preises vorzQglich, 

Patentanspniche 

1. Randarmierung z. B. fOr Glasgewebe dadurch 
gekennzeichnet, daB sie aus einem Schmelzkleber 

von geringer Viskositat, z. B. aus einem modifizier- 
ten Polyamid oder Poiystyrol, besteht, der verfiUs- 
sigt mittels Hitze oder eines Ldsungsmittels auf 
dem Gewebe aufgebracht ist, die Zwischenraume 
des Gewebes bis zur anderen Seite durchdringt, die 
Gewebefaden voUstandig umschlieBt und sie eia- 
stisch miteinander verbindet 
Z Randarmierung nach Anspruch 1 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie zu ihrem Schutz mit einer 
dunnen, fest haftenden Aufiage z. 6. aus Metallfolie, 
Metallpulver oder Farbe abgedeckt ist 
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